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(54) Title: MASKING MATERIAL FOR LACQUERED SURFACES 

(54) Bezeichnung: ABDECKMATERIAL FOR LACKIERTE OBERFLACHEN 

(57) Abstract 

Disclosed is a 
masking material having 
the form of a rolled-in 
sheet or tape for use on 
lacquered surfaces, and 
resembling a flexible 
support covered with a 
pressure-sensitive element 
consisting of a fabric 
easy to tear by hand, 
said pressure-sensitive 
element (2) being a 
polyisobutylene-based glue 
which strongly adheres to 
the support (1), adheres 
to the lacquered surface 
in such a way that it can 
easily be removed, and is 
insensitive to the surface 
as well as resistant to light, 

UV rays and bad weather. The masking material can be used for example to mask the lacquered surface of a vehicle or vehicle part (5) 
such as a bumper, and that as soon as the lacquer has been applied and has dried. 

(57) Zusammenfassung 

Die Erfindung betrifft ein Abdeckmaterial in Form von Blattern oder auf sich selbst aufgerollten Bandem fiir lackierte Oberflachen 
bestehend aus einem mit einem setbstklebenden Haftmittel beschichteten biegsamen Trager (1) aus einem von Hand leicht zerrei&baren 
Webstoff, wobei das Haftmittel (2) ein auf dem Trager (1) festhaf tender und auf der lackierten Oberflache leicht und ruckstandsfrei ablGsbar 
haftender und mit ihr nicht reagierender licht-, UV- und witterungsbestandiger Polyisobutylenkleber ist. Das Abdeckmaterial ist besonders 
verwendbar zum Abdecken einer lackierten Oberflache eines Kraftfahrzeugs oder Teils (5) desselben, wie eines Bumpers, bereits unmittelbar 
nach deren Lackierung und Trocknung, 
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Abdeckmateri al fur lackierte Oberf 1 achen 



Die Erfindung betri.fft ein Abdeckmateri al. i n Form von Blattern 
Oder auf sich selbst aufgerollten Bandern fur lackierte Ober- 
fl'achen bestehend aus einem mit einem sel bstkl ebenden Haftmittel 
beschi chteten biegsamen Trager. 

Bekannte Abdeckmat eri al i en dieser Art haben als Trager eine 
Kunststof f f ol i e Oder auch Krepp-Papier und als sel bstkl ebendes 
Haftmittel solche auf der Basis von Gemischen von Acrylat-, 
Methacrylat- oder Styr ol polymeren , natiirlichem oder synt heti schem 
Kautschuk. Diese Abdeckmat eri al i en erfullen in vielen Fallen 
befriedigend ihren Zweck, genugen jedoch nicht wei t ergehenden 
Anf orderungen , die beim Schutz von Kraf tf ahrzeugl acki erungen 
allgemein gestellt werden, besonders wenn solche Lackierungen 
sich auf Kunststof ftei 1 en der Kr af tf ahrzeug-Karosseri e , wie 
StoBfangern^ sogenannten Bumpern, befinden. Auf solchen Kunst- 
stoffteilen kann namlich die Lackierung nur bei Temper aturen bis 
hochstens 80 - 90°C getrocknet werden und ist daher vor allem 
anfanglich besonders empfindlich gegen mechanische und chemische 
Ei nwi rkungen , die auch von einem Abdeckmat eri al selbst ausgehen 
kbnnen . 

Ein Abdeckmateri al zum Schutz von Lackierungen von Kr af tf ahrzeug- 
Karosserien oder Kar o s seri e-Tei 1 en unmittelbar von deren Herstel- 
lung, wahrend der Montage, des Transports und bis zur Endauslie- 
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ferung des Kr af tf ahrzeugs soil leicht und schnell verarbeitbar 
sein, sicher haften, keine Verfarbung des Lacks sowie keinerlei 
Abdrucke (imprints) im Lack verursachen, Hcht-, UV- und 
1 angzeit-wi tterungsbestandi g und nicht zuletzt leicht und 
riickstandsf rei ablbsbar sein. 

Weitere Forderungen, die an ein solches spezielles Abdeckmateri al 
gestellt werden, sind: 

- es soil sich ohne Fal t enbi 1 dung auf unregelmaBig gewblbte 
Oberflachen von Hand ohne Werkzeug aufbringen lassen ; 

- es soil von Hand ohne Ausfasern zerreiBbar sein; 

- es soil ein Durcht rocknen des Lacks und Abtrocknen von 
Feuchti gkei t , wi e Waschwasser oder Regen nicht beei ntr achti gen ; 

- es soil die Lackierung auch gegen mechanische Besch adi gung , wi e 
Kratzer , schiitzen . 

Es wurde gefunden, daB diese bisher nicht erfiillten Forderungen 
sich erfiillen lassen durch ein Abdeckmateri al auf Gewebebasis mit 
ei nem sel bstkl ebenden Haftmittel auf Basis von Polyi sobuten- 
Polymeren, das keinen Zusatz anderer ubl i cherv/ei s e flir Haftmittel 
verwendeter Polymeren enthalt. 

Die gestellte Aufgabe wird daher erf i ndungsgemaB dadurch gelost, 
daB bei einem Abdeckmateri al der eingangs angegebenen Art der 
Trager ein von Hand leicht zerreiBbarer Webstoff und das Haft- 
mittel ein auf dem Trager fest haftender und auf der lackierten 
Oberflache leicht und riickstandsf rei ablosbar haftender und mit 
ihr nicht reagierender licht-, UV- und wi tterungsbestandi ger 
Polyi sobutylenkleber ist. 

Bevorzugte Ausf uhrungsf ormen der Erfindung und deren Anwendung 
sind in den Unteranspriichen angegeben. 

Die Erfindung wird weiter erlautert durch die folgende Beschrei- 
bung mit Bezug auf die beigefugte Figur, welche schematisch den 
Aufbau des Abdeckmateri al s zeigt. 
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Das erf i ndungsgemaBe Abdeckmat eri al weist einen Trager 1 aus 
einem Baumwoll- oder Rayongewebe auf, das von Hand langs eines 
Kett- oder SchuSfadens zerreiBbar ist, so daB eine im wesent- 
lichen glatte AbriBkante entsteht, Dieser Trager 1 i st mit einem 
Polyi sobutyl enkl eber als Haftmittel 2 . be s.chi chtet , wobei der 
Polyi sobutyl enkl eber durch Mischen von Polyi sobutyl enprodukten 
mit verschi edenen Vi s kosi t at s-Mol eku 1 argewi chten ( M $ -St audi nger ) 
zwischen 5,000 und 100,000 hergestellt ist, urn i hm die gewtinschte 
Sel bstkl ebef ahi gkei t mit guter Haftung am Trager und leichter und 
riickstandsf rei er AblSsbarkeit von der lackierten Oberflache zu 
verleihen. Geeignet sind z.B. Gemische von 40 - 60 Gew.-% eines 
Polyi sobutyl ens mit niedrigem und 60 - 40 Gew.-% eines solchen 
mit hohem Mol ekul argewi cht . Polyi sobutyl ene des oben angegebenen 
Typs sind im Handel verfligbar, z.B. Vistanex der Fa. Exxon Chemi- 
cal, und sind von Natur aus und im Gegensatz zu Acryl-, Meth- 
acryl- oder Styrol pol ymeren , die ebenfalls als Klebmittel bekannt 
sind, licht-, UV- und wi tterungsbest andi g . Es wurde auBerdem 
gefunden, daB sie im Gegensatz zu diesen anderen bekannten Haft- 
mitteln auch auf frischen Lackoberf 1 achen keine Imprints oder 
Flecken verursachen, da sie mit den ublichen, mit Zwei - Komponen- 
ten-Lacken hergest el 1 ten lackierten Oberflachen nicht reagieren. 

Der Polyi sobutyl enkl eber wi rd auf das Baumwoll- oder Rayon-Gewebe 
durch Kalandern oder Aufbringen einer LSsung des Polyi sobutyl en- 
klebers in einem nicht polaren Losungsmi ttel , wi e Petroleum- 
Kohl enwasserstoff , und Trocknen des beschi chtet en Materials 
aufgebracht. Bei Verwendung einer Polyi sobutyl enkl eberl osung kann 
zweckmaBi gerwei se das Gewebe zuvor mit einem Ublichen Primer 3 
behandelt werden, bei spi el swei se mit einem ublichen UV-stabilen 
Pri mer . 

Als Tragermateri al wird bei spi el swei se ein Baumwol 1 gewebe mit 
einem Gewicht von mindestens 60 g/m 2 , bei spi el swei se etwa 90 g/m 2 
verwendet . 

Die Gesamtdicke des Abdeckmat eri al s betragt mindestens 0,3 mm, 
vorzugsweise etwa 0,5 mm, seine Haftung an Stahl gemaB AFERA 4001 
mindestens' 1,0 N/cm und seine Klebrigkeit ( St ahl kugel test - PSTC 
Methode) etwa 5-10 cm. 
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Besonders vorteilhaft ist es, daS die Schicht des Po 1 yi sobuty 1 en- 
klebers 2 die Poren des Webstoffes 1 bei ent sprechender Dosierung 
nicht vollstandig verschlieBt und damit ein "Atmen" und Durch- 
tritt- von Luft oder Wasserdampf bis zur lackierten Oberflache 4 
ermoglicht, was von besonderer Bedeutung ist, wenn eine mit dem 
Abdeckmat eri al versehene lackierte Oberflache der Witterung, 
Nasse und Frost oder auch Waschwasser ausgesetzt ist, indem 
Feucht i gkei t , die in Zwi schenr aume unter dem Abdeckmat eri al 
gelangt, auch wieder verdunsten kann, was bei bekannten Abdeck- 
materialien mit einem Trager aus Kunst stof ffol i e nicht moglich 
ist. 

Das erf i ndungsgemaBe Abdeckmat eri al hat infolge seines den Trager 
bildenden Gewebes 1 die Eigenschaft, daB es sich auch auf unre- 
gelmaBig gebogene Oberflachen eines Kr af tf ahrzeugk aros ser i etei 1 s 
5 von Hand und ohne Werkzeug faltenfrei aufbringen laBt, da es 
eine gewisse Dehnbarkeit in jeder Richtung seiner Flache und 
Biegsamkeit aufweist. Das Gewebe selbst ist gegen Licht, UV- 
Strahlung, Losungsmi ttel , Witterung, Feuchtigkeit und Schimmel 
hinreichend bestandig, 

Infolge seiner Dicke von mindestens 0,3 mm schlitzt das Abdeck- 
material die abgedeckte lackierte Oberflache auch vor mechani- 
scher Beschadi gung , wi e Kratzern oder Schnitten, welche von einem 
bekannten Abdeckmat eri al mit einer Kunst stof ffo 1 i e al s Trager 
nicht abgefangen werden konnen, da Kratzer oder Schnitte die 
Folie und den darunter liegenden Lack zerstbren. 

Das erf i ndungsgemaBe Abdeckmat eri al laBt sich als Band ohne ein 
Trennband auf sich selbst auf eine Rolle aufwickeln, von der es 
zum Gebrauch leicht abgezogen werden kann. Da es mit einer Lack- 
oberflache selbst unmittelbar nach deren Herstellung nicht re- 
agiert, kann es bei spi el swei se auf einen frisch lackierten 
Kr af tf ahrzeug-StoBf anger (Bumper) aus Kunststoff, bei dem der 
Lack wegen der geringen Temper aturbestandi gkei t des Kunststoff- 
materials bei einer niedrigen Temperatur von hbchstens 80 - 90°C 
getrocknet wird und demgemaB verhal tni smaBi g weich ist, unmittel- 
bar nach. dem Trocknen auf die noch warme Lackierung von Hand 



WO 98/47977 PCT/EP98/02343 

5 

aufgebracht werden, ohne da3 mechanische Eindrlicke oder chemische 
Verfarbungen des Lacks entstehen, und der Bumper ist so bereits 
bei den folgenden Transport- und Mont ageschr i tten bestens ge- 
schutzt und das Abdeckmateri al kann auch nach der Montage des 
Bumpers am Kr af tf ahrzeug bei dessen wfeiterer Inspektion, Reini- 
gung, Transport, Lagerung auch im Freien,.bis unmittelbar vor 
Auslieferung des Kraf tf ahrzeugs an den Kunden verbleiben und ] SBt 
sich zu diesem Zeitpunkt problemlos und r iickst andsf r ei ablbsen. 
Sel bstverst and! i ch kbnnen auch andere frisch lackierte Kraftfahr- 
zeugoberf 1 achen sogleich nach dem Trocknen durch das erfindungs- 
gemaBe Abdeckmat er i al mit entsprechenden Vorteilen geschutzt 
werden . 

Das erf 1 ndungsgemaBe Abdeckmateri al kann nach Gebrauch leicht und 
ohne Umwel tgef ahrdung durch Deponieren oder Verbrennen entsorgt 
werden . 

Bei spi el : 

Als Trager wurde ein Baumwol 1 gewebe mit 64 x 56 Faden pro 2,52 cm 
und einem Gewicht von 88 g/m 2 ± 10% verwendet. Dieses Gewebe 
wurde mit einer Losung von 100 Gewi cht stei 1 en eines Gemisches von 
40 % Polyi sobutyl en mit Vi skosi tats-Mol ekul argewi cht M s von 5,000 
und 60 % Polyi sobutyl en vom Vi skos i tats-Mol ekul argewi cht M s 
100,000 in 300 Gewi cht stei 1 en Petr o 1 eum- Kohl enwas ser st of f als 
Lbsungsmi ttel gelost und beschichtet, urn nach dem Trocknen eine 
Gesamtdicke des Abdeckmateri al s von 0,4 mm zu erhalten. Die 
Dehnbarkeit des Materials nach AFERA 4005 betrug 10 %, seine 
Haftung an Stahl nach AFERA 4001 1,0 N/cm, seine Bruchf est i gkei t 
nach AFERA 4004 65 N/cm, 
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Anspruche : 

1. Abdeckmateri al in Form von Blattern oder auf sich selbst auf- 
gerollten Bandern fur lackierte Oberflachen bestehend aus einem 
mjt einem sel bstkl ebenden Haftmittel beschi chteten biegsamen 
Trager, dadurch gekennzei chnet , daB der Trager (1) ein von Hand 
leicht zerreiBbarer Webstoff und das Haftmittel (2) ein auf dem 
Trager (1) fest haftender und auf der lackierten Oberflache 
leicht und ruckst andsf rei ablbsbar haftender und mit ihr nicht 
reagierender licht-, UV- und wi tterungsbest andi ger Polyisobuty- 
lenkleber ist. 

2. Abdeckmateri al nach Anspruch 1 zum Abdecken eines lackierten 
Kraf tf ahrzeugkarosseri etei 1 s , besonders Bumpers aus Kunststoff- 
material, dadurch gekennzei chnet , daB der Trager (1) ein aus 
einem Baumwoll- oder Rayongewebe geschni tt enes Band ist und der 
Polyi sobutyl enkl eber (2) ein Gemisch von Polyi sobutyl enen mit 
Molekulargewichten (M $ ) zwischen 5.000 und 100.000 ohne Zusatz 
von Acryl-, Methacryl- oder StyroT po 1 ymeren ist und mittels eines 
Primers (3) mit dem Band verbunden ist und das Abdeckmateri al an 
der Lackoberf 1 ache mit einer Kraft von mindestens 1 N/cm, 
gemessen al s 180° Abzugskraft haftet, 

3. Abdeckmateri al nach Anspruch 2, dadurch gekennzei chnet , daB ' 
das Baumwol 1 gewebe ein Gewicht von mindestens 60 g/m z hat und die 
Dicke d des Abdeckmat er i al s mindestens 0,3 mm betragt. 

4. Abdeckmateri al nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Schicht des Polyi sobutylenkl ebers (2) die 
Poren des Webstoffs (1) nicht vollstandig verschlieSt. 

5. Abdeckmateri al nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Polyi sobutyl enkl eber (2) aus einer Lbsung 
Oder durch Kalandern auf den Trager (1) aufgebracht ist. 

6. Abdeckmateri al nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet, daB es eine Dehnbarkeit bis zu 10 % aufweist. 
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7. Kraf tf ahrzeugkarosseri etei 1 e mit lackierter Oberflache, wie 
Bumper, die wenigstens teilweise mit einem Abdeckmateri al nach 
einem der Anspruche 1 bis 6 abgedeckt sind. 

8r Verwendung eines Abdeckmateri al s nach einem der Anspriiche 1 
bis 6 zum Abdecken der von der Trocknungs-Endstuf e der Herstel- 
lung noch warmen lackierten Oberf 1 ache eines Kr af tf ahrzeugs , 
besonders einer noch warmen lackierten AuSenflache eines Bumpers 
aus Kunst stof f materi al vom Zeitpunkt der Herstellung desselben 
bis gegebenfalls zum Zeitpunkt der Auslieferung des fertigen 
Fahrzeugs • 
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(54) Title: MASKING MATERIAL FOR LACQUERED SURFACES 

(54) Bezeichnung: ABDECKMATERIAL FOR LACKIERTE OBERFLACHEN 



(57) Abstract 

Disclosed is a 
masking material having 
the form of a rolled-in 
sheet or tape for use on 
lacquered surfaces, and 
resembling a flexible 
support covered with a 
pressure-sensitive element 
consisting of a fabric 
easy to tear by hand, 
said pressure-sensitive 
element (2) being a 
polyisobutylene-based glue 
which strongly adheres to 
the support (1), adheres 
to the lacquered surface 
in such a way that it can 
easily be removed, and is 
insensitive to the surface 
as well as resistant to light, 

UV rays and bad weather. The masking material can be used for example to mask the lacquered surface of a vehicle or vehicle part (5) 
such as a bumper, and that as soon as the lacquer has been applied and has dried. 




(57) Zusammenfassung 

Die Erfindung betrifft ein Abdeckmaterial in Form von Blattem oder auf sich selbst aufgerollten Bandem filr lackierte Oberflachen 
bestehend aus eincm mit einem selbstklebenden Haftmittel beschichteten biegsamen Trager (1) aus einem von Hand leicht zerreifcbaren 
Webstoff, wobei das Haftmittel (2) ein auf dem Trager (1) festhaf tender und auf der lackierten Oberflache leicht und rtickstandsfrei abl&sbar 
haftender und mit ihr nicht reagierender licht-, UV- und witterungsbestandiger Polyisobutylenkleber ist. Das Abdeckmaterial ist besonders 
verwendbar zum Abdecken einer lackierten Oberflache eines Kraftfahrzeugs oder Teils (5) desselben, wie eines Bumpers, bereits unmittelbar 
nach deren Lackierung und Trocknung. 
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Abdeckmateri al fiir lackierte Oberflachen 



Die Erfindung betri.fft ein Abdeckmateri al . i n Form von Blattern 
Oder auf sich selbst aufgerollten Bandern fiir lackierte Ober- 
flachen bestehend aus einem mit einem sel bs t kl ebenden Haftmittel 
beschi chteten biegsamen Trager. 

Bekannte Abdeckmateri al i en dieser Art haben als Trager eine 
Kunststof f f ol i e oder auch Krepp-Papier und als sel bstkl ebendes 
Haftmittel solche auf der Basis von Gemischen von Acrylat-, 
Methacrylat- oder Styr ol pol ymeren , nattirlichem oder synt heti schem 
Kautschuk. Diese Abdec kmat eri al i en erfullen in vielen Fallen 
befriedigend ihren Zweck, geniigen jedoch nicht wei t ergehenden 
Anf orderungen , die beim Schutz von Kraf tf ahrzeugl acki erungen 
allgemein gestellt werden, besonders wenn solche Lackierungen 
sich auf Kunststof ftei 1 en der Kr af tf ahrzeug-Karosseri e , wie 
StoBfangern, sogenannten Bumpern, befinden. Auf solchen Kunst- 
stoffteilen kann namlich die Lackierung nur bei Temper aturen bis 
hbchstens 80 - 90°C getrocknet werden und i st daher vor allem 
anfanglich besonders empfindlich gegen mechanische und chemische 
Einwi rkungen , die auch von einem Abdeckmateri al selbst ausgehen 
konnen • 

Ein Abdeckmateri al zum Schutz von Lackierungen von Kr af tf ahrzeug- 
Karosserien oder Karosseri e-Tei 1 en unmittelbar von deren Herstel- 
lung, wahrend der Montage, des Transports und bis zur Endauslie- 
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ferung des Kr af tf ahrzeugs soil leicht und schnell verarbeitbar 
sein, sicher haften, keine Verfarbung des Lacks sowie keinerlei 
Abdrucke (imprints) im Lack verursachen, licht-, UV- und 
1 angzei t-wi tterungsbestandi g und nicht zuletzt leicht und 
riickstandsf rei ablosbar sein, 

Weitere Forderungen, die an ein solches spezielles Abdeckmateri al 
gestellt werden, sind: 

- es soil sich ohne Fal tenbi 1 dung auf unr ege 1 maBi g gewolbte 
Oberflachen von Hand ohne Werkzeug aufbringen lassen ; 

- es soil von Hand ohne Ausfasern zerreiBbar sein; 

- es soil ein Durchtrocknen des Lacks und Abtrocknen von 
Feuchtigkeit , wie Waschwasser oder Regen nicht beei ntrachti gen ; 

- es soli die Lackierung auch gegen mechanische Besch adi gung , wie 
Kratzer , schutzen . 

Es wurde gefunden, daS diese bisher nicht erfiillten Forderungen 
sich erfiillen lassen durch ein Abdeckmateri al auf Gewebebasis mit 
einem sel bstkl ebenden Haftmittel auf Basis von Pol yi sobuten- 
Polymeren, das keinen Zusatz anderer lib! i cherwei se flir Haftmittel 
verwendeter Polymeren enthalt. 

Die gestellte Aufgabe wird daher erf i ndungsgemaB dadurch gelbst, 
daS bei einem Abdeckmateri al der eingangs angegebenen Art der 
Trager ein von Hand leicht zerreiBbarer Webstoff und das Haft- 
mittel ein auf dem Trager fest haftender und auf der lackierten 
Oberflache leicht und riickstandsf rei ablosbar haftender und mit 
ihr nicht reagierender licht-, UV- und wi tterungsbestandi ger 
Polyisobutylenkleber ist. 

Bevorzugte Ausf uhrungsf ormen der Erfindung und deren Anwendung 
sind in den Unter anspruchen angegeben. 

Die Erfindung wird weiter erlautert durch die folgende Beschrei- 
bung mit Bezug auf die beigefiigte Figur, welche schematisch den 
Aufbau des Abdeckmateri al s zeigt. 
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Das erf i ndungsgemaBe Abdeckmat eri al weist einen Trager 1 aus 
einem Baumwoll- oder Rayongewebe auf, das von Hand langs eines 
Kett- Oder SchuSfadens zerreiBbar ist, so daB eine im wesent- 
lichen glatte AbriBkante entsteht. Dieser Trager 1 ist mit einem 
Pol'yi sobutyl enkl eber als Haftmittel 2 . beschi chtet , wobei der 
Polyi sobutyl enkl eber durch Mischen von Polyi sobutyl enprodukten 
mit verschiedenen Viskositats-Molekulargewichten (M s ~Stau dinger) 
zwischen 5.000 und 100,000 hergestellt ist, urn i hm die gewiinschte 
Selbstklebef ahigkeit mit guter Haftung am Trager und leichter und 
rtickstandsf reier Ablosbarkeit von der lackierten Oberflache zu 
verleihen. Geeignet sind z.B. Gemische von 40 - 60 Gew.-% eines 
Polyi sobutyl ens mit niedrigem und 60 - 40 Gew.-% eines solchen 
mit hohem Mo 1 eku 1 argewi cht . Polyi sobutyl ene des oben angegebenen 
Typs sind im Handel verfiigbar, z.B. Vistanex der Fa. Exxon Chemi- 
cal, und sind von Natur aus und im Gegensatz zu Acryl-, Meth- 
acryl - oder Styrol pol ymeren , die ebenfalls als Klebmittel bekannt 
sind, licht-, UV- und wi tterungsbest andi g . Es wurde auBerdem 
gefunden, daB sie im Gegensatz zu diesen anderen bekannten Haft- 
mitteln auch auf frischen Lackoberf 1 achen keine Imprints oder 
Flecken verursachen, da sie mit den iiblichen, mit Zwei- Komponen- 
ten-Lacken hergest el 1 1 en lackierten Oberflachen nicht reagieren. 

Der Pol yi sobutyl enk 1 eber wi rd auf das Baumwoll- oder Rayon-Gewebe 
durch Kalandern oder Aufbringen einer Lbsung des Polyi sobutyl en- 
klebers in einem nicht polaren Lbsung smi ttel a wi e Petroleum- 
Kohl enwas sers toff , und Trocknen des beschi chtet en Materials 
aufgebracht. Bei Verwendung einer Polyi sobutyl enkl eber 1 bsung kann 
zweckmaBi gerwei se das Gewebe zuvor mit einem ublichen Primer 3 
behandelt werden, bei spi el swei se mit einem ublichen UV-stabilen 
Primer.. 

Als Tragermateri al wi rd bei spi el swei se ein Baumwoll gewebe mit 
einem Gewiqht von mindestens 60 g/m 2 , bei spi el swei se etwa 90 g/m 2 
verwendet . 

Die Gesamtdicke des Abdeckmateri al s betragt mindestens 0,3 mm, 
vorzugsweise etwa 0,5 mm, seine Haftung an Stahl gemaB AFERA 4001 
mindestens 1 1,0 N/cm und seine Klebrigkeit ( St ahl kugel test - PSTC 
Methode) etwa 5-10 cm. 
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Besonders vorteilhaft ist es, daS die Schicht des Pol yi sobutyl en- 
klebers 2 die Poren des Webstoffes 1 bei ent sprechender Dosierung 
nicht vollstandig verschlieBt und damit ein "Atmen" und Durch- 
tr-itt— von Luft oder Wasserdampf bis zur lackierten Oberflache 4 
ermoglicht, was von besonderer Bedeutung ist, wenn eine mit dem 
Abdeckmat eri al versehene lackierte Oberflache der Witterung, 
Nasse und Frost oder auch Waschwasser ausgesetzt ist, indem 
Feucht i gkei t , die in Zwi schenr aume unter dem Abdeckmat eri al 
gelangt, auch wieder verdunsten kann, was bei bekannten Abdeck- 
materialien mit einem Trager aus Kunst stof ffol i e nicht moglich 
ist. 

Das erf i ndungsgemaBe Abdeckmateri al hat infolge seines den Trager 
bildenden Gewebes 1 die Eigenschaft, daB es sich auch auf unre- 
gelmaBig gebogene Oberflachen eines Kr af tf ahrzeugk aros seri etei 1 s 
5 von Hand und ohne Werkzeug faltenfrei aufbringen laBt, da es 
eine gewisse Dehnbarkeit in jeder Richtung seiner Flache und 
Biegsamkeit aufweist. Das Gewebe selbst ist gegen Licht, UV- 
Strahlung, Losung smi tt el , Witterung, Feuchtigkeit und Schimmel 
hinreichend bestandig. 

Infolge seiner Dicke von mindestens 0,3 mm schlitzt das Abdeck- 
material die abgedeckte lackierte Oberflache auch vor mechani- 
scher Beschadi gung , wie Kratzern oder Schnitten, welche von einem 
bekannten Abdeckmat eri al mit einer Kunst stof ffol i e al s Trager 
nicht abgefangen werden kbnnen, da Kratzer oder Schnitte die 
Folie und den darunter liegenden Lack zerstoren. 

Das erf i ndungsgemaBe Abdeckmateri al laBt sich al s Band ohne ein 
Trennband auf sich selbst auf eine Rolle aufwickeln, von der es 
zum Gebrauch leicht abgezogen werden kann. Da es mit einer Lack- 
oberflache selbst unmittelbar nach deren Herstellung nicht re- 
agiert, kann es bei spi el swei se auf e.inen frisch lackierten 
Kr af tf ahrzeug-StoBf anger (Bumper) aus Kunststoff, bei dem der 
Lack wegen der geringen Temper atur best andi gke i t des Kunststoff- 
materials bei einer niedrigen Temperatur von hochstens 80 - 90°C 
getrocknet wird und demgemaB ver h al tn i smaBi g weich ist, unmittel- 
bar nach. dem Trocknen auf die noch warme Lackierung von Hand 
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aufgebracht werden, ohne daS mechanische Eindriicke Oder chemische 
Verfarbungen des Lacks entstehen, und der Bumper ist so bereits 
bei den folgenden Transport- und Mont ageschr i tten bestens ge- 
schutzt und das Abdeckmateri al kann auch nach der Montage des 
Bumpers am Kraf tf ahrzeug bei dessen wfeiterer Inspektion, Reini- 
gung, Transport, Lagerung auch im Freien,.bis unmittelbar vor 
Auslieferung des Kraf tf ahrzeugs an den Kunden verbleiben und 1 aBt 
sich zu diesem Zeitpunkt problemlos und ruckst andsf rei ablosen. 
Sel bstverstandl ich konnen auch andere frisch lackierte Kraftfahr- 
zeugoberf 1 achen sogleich nach dem Trocknen durch das erfindungs- 
gemaBe Abdeckmat er i al mit entsprechenden Vorteilen geschlitzt 
werden . 

Das erf i ndungsgemaBe Abdeckmateri al kann nach Gebrauch leicht und 
ohne Umwel tgef ahrdung durch Deponieren oder Verbrennen entsorgt 
werden , 

Bei spi el : 

Al s Trager wurde ein Baumwoll gewebe mit 64 x 56 Faden pro 2,52 cm 
und einem Gewicht von 88 g/m 2 ± 10% verwendet. Dieses Gewebe 
wurde mit einer Losung von 100 Gewi cht stei 1 en eines Gemisches von 
40 % Polyi sobutyl en mit Vi skosi tats-Mol ekul argewi cht M $ von 5,000 
und 60 % Polyi sobutyl en vom Vi sko s i t ats -Mol eku 1 argewi cht M s 
100,000 in 300 Gewi cht stei 1 en Petrol eum-Kohl enwas serstof f als 
LSsungsmi ttel geldst und beschichtet, urn nach dem Trocknen eine 
Gesamtdicke des Abdeckmateri al s von 0,4 mm zu erhalten. Die 
Dehnbarkeit des Materials nach AFERA 4005 betrug 10 % 9 seine 
Haftung an Stahl nach AFERA 4001 1,0 N/cm, seine Bruchf est i gkei t 
nach AFERA 4004 65 N/cm, 
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Anspruche : 

1. Abdeckmateri al in Form von Blattern oder auf sich selbst auf- 
gerollten Bandern flir lackierte Oberflachen bestehend aus einem 
mjt einem sel bstkl ebenden Haftmittel beschi chtet en biegsamen 
Trager, dadurch gekennzei chnet , daB der Trager (1) ein von Hand 
leicht zerreiBbarer Webstoff und das Haftmittel (2) ein auf dem 
Trager (1) fest haftender und auf der lackierten Oberflache 
leicht und ruckst andsf rei ablosbar haftender und mi t ihr nicht 
reagierender licht-, UV- und wi tterungsbestandi ger Polyisobuty- 

1 en k 1 eber i st . 

2. Abdeckmateri al nach Anspruch 1 zum Abdecken eines lackierten 
Kraf tf ahrzeugkarosseri etei 1 s , besonders Bumpers aus Kunststoff- 
material, dadurch gekennzei chnet , daB der Trager (1) ein aus 
einem Baumwoll- oder Rayongewebe ge schni ttenes Band ist' und der 
Polyi sobuty 1 enkl eber (2) ein Gemisch von Polyi sobuty 1 enen mit 
MoT ekul argewi chten (M $ ) zwischen 5.000 und 100.000 ohne Zusatz 
von Acryl-, Methacryl- oder Styrol po 1 ymer en ist und mittels eines 
Primers (3) mit dem Band verbunden ist und das Abdeckmateri al an 
der Lackoberf 1 ache mit einer Kraft von mindestens 1 N/cm, 
gemessen als 180° Abzugskraft haftet. 

3. Abdeckmateri al nach Anspruch 2, dadurch gekennzei chnet , daB ' 
das Baumwoll gewebe ein Gewicht von mindestens 60 g/m 2 hat und die 
Dicke d des Abdeckmat er i al s mindestens 0,3 mm betragt. 

4. Abdeckmateri al nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Schicht des Pol yi sobuty! enkl ebers (2) die 
Poren des Webstoffs (1) nicht vollstandig verschlieSt. 

5. Abdeckmateri al nach einem der Anspruche 1 bis 4 3 dadurch 
gekennzeichnet, daS der Polyi sobutyl enkl eber (2) aus einer Losung 
oder durch Kal andern auf den Trager (1) aufgebracht ist. 

6. Abdeckmateri al nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet, daB es eine Dehnbarkeit bis zu 10 % aufweist. 
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7. Kr af tf ahr zeugkarosser i etei 1 e mit lackierter Oberflache, wie 
Bumper, die wenigstens teilweise mit einem Abdeckmat eri al nach 
einem der Anspruche 1 bis 6 abgedeckt sind. 

8. Verwendung eines Abdeckmater i al s nach einem der Anspruche 1 
bis 6 zum Abdecken der von der Trocknungs-Endstuf e der Herstel- 
lung noch warmen lackierten Oberflache eines Kr af tf ahrzeugs , 
besonders einer noch warmen lackierten AuSenflache eines Bumpers 
aus Kunst stof f materi al vom Zeitpunkt der Herstellung desselben 
bis gegebenfalls zum Zeitpunkt der Auslieferung des fertigen 
Fahr zeugs . 
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